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(54) Dispersion aqueuse de pigment (s) et/ou charge (s) contenant une composition 
saccharidiqiie particuliere 



(57) La pr^sente Invention conceme une dispersion 
aqueuse de pigment(s) et/ou chaFge(s) contenant, en 
tant qu'adjuvant. una composition saccharidique conte- 
nant au moins 30% de monosaccharide(s) et/ou disac- 
charide(6) hydrogdnds. PrefdrentieDement lacompOGt- 
tion saccharidique contient au moins 75% de tels sac- 
charides, en partlculier de sorbitol, mannitol et/ou mai- 
titol. 

Son taux d' introduction optimal se situe entre 1 et 
3%, en poids sec par rapport au poids sec de pigment 
(s) et charge(8} de la dispersion. 

De mani&re caractdristique, la dispersion selon Tin- 



vsntion pr^snte une viscosity Brodcfield (20*C, 20 t/ 
mn) comprise entre 100 et 4000 mPa s et un indice 
d'instabilitd de vtscosrtd infdrieur d 35%. 

La dispersion selon rinvention peut presenter une 
matidre sdche trds 6lev6e, par exemple de 72 80%, 
et 6tre avantageusement utilis6e dans de nombreuses 
Industries telles que celles du papier, des peintures et 
vemis, des encres, des adhdsifs, des detergents, des 
mati6res textiles et cuirs, .... 

Ella peut contenir divers pigments ou charges com- 
me des argiles (kaolins, smectites), des car!x>nates de 
calcium, du talc, du dkixyde de titane, des sutlates ou 
suHo-aluminates de calcium ou baryum. 
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Description 

[0001] La prdsente invention conceme une nouvelle dispefsion aqueuse de pigment(s) et/ou charge(s) contenant. 
en tant qu'adyuvant, une composition sacchandique particull^re d base de monosaccharide(s) et/ou disaccliarlde(s) 
s hydrog^^. Eile vise dgalement un proc6cl6 de prdparaiion partlculier ainsi que certaines utiliGations de iadite dlsper- 

Gion. 

[0002] Par 'pigments*, on entend gdnSralement des substances organiques ou mindrales, natureiles ou synthdti- 
ques. se pr6sentant sous la forme de petites particuies pratiquement insolubles dans ieur miDeu d'apptication et qui 
sent utilise pour leurs propri6t6s colorantss. protectrices ettou magn^iques. Pour ieur part, les 'ciiarges' ou "fiiiers* 

10 sont gdnSialement empioydes, en premier iieu, comme matiferes de remptissage permettant, 6 moindre coOt, de pre- 
server les propridtds applicatives essentielles de Ieur mitieu d'appllcation, voire cf amdliorer certaines de ces propridtds. 
[0003] Ces notions ne sont aucunement exclusives l*une de I'autre puisque de nonrtbreuses substances sont quail- 
fiablds k la fois de 'pigments' et de 'charges' en fonction des domaines et conditions d'apptication envisage. Ces! 
la cas, par exemple, des argiles {Kaolins, smectites et autres), das carbonates de calcium (prdcipitds ou naturets), du 

15 talc, du dioxyde de titane, des sulfates ou sutfo-aluminates de caictum ou de baiyum. 

[0004] Oe nombiBUX domaines d'appllcation utilisent largement les pigments et charges et rKJtamment les industries 
du papier, des peinturss et vemis, des encres, des adhdstfe, des ddtergents. des mati^rss textiles et cuirs. des mati^res 
piastiques et caoutchoucs, des films, des c6ramiques et dmaux. des maldriaux de construction et des matidres cos- 
mStiques. 

^ [0005] l^ane certaines industries, certains pigments ou charges sont dgalement appel6es 'exterKJers'. 'extender 
pigments', 'pigment fillers' ou "pigment coatings*, ces qualifications dtant ici incluses dans la notion gtobalis^e de 

"pigments et/ou charges". 

[0006] Les pigments et charges presentent une tr^s grande diversity tant en termes dbrigine et de nature que de 
propri6tes physico-chimiques et applicatives comme ii rdsulte. entre autres. de I'ouvrage intitul6 'ULLMANN'S ENCY- 
2s LOPEDI A OF I NDUSTRi AL CHEIWISTRY" - Fifth EditionVCH. en partlculier des passages suivants dudit ouvrage : 

- Vblume A7 (1966) : 'Clays", pages 109 k 136. 

- Vblume A1 8 (1 991 ) : 'Paints and Coatings', en particulier les pages 365. 437, 446 et 455 d 465. 

- Volume A18 (1991) : 'Paper and Pulp", en particulier les pages 611 ^ 614 et 647 S 658, 
30 - Volume A20 (1992) : 'plastics. Additives', en particufier les pages 495 & 500, 

- Vblume A20 (1992) : 'Pigments. Inorganic', pages 245, 250 & 257 et 266 6 271. et "Pigments, organic', pages 
371 k 377, 

- Volume A22 (1 993) : 'Printing inks', en particulier les pages 1 54 d 1 56 et 

- Vblume A23 (1993) : 'Rubber. 4. Chemicals and Additives', en particulier les pages 391 d 399. 

3S 

[0007] En ce qui conceme plus sp^ifiquement les applications papeti^res. on peut se reporter d rouvrage 'Pigments 
for paper', 1997, TAPPI PRESS, pages 1 k 20. Pour les applications dar^ ies peintures, r§f Irenes peut etre faite k 
I'ouvrage 'Peintures en phase aqueuse'cliapitre 9 "pigments et mati^res de charge", 1997,GALVANO ORGANO. 
[0008] Dans un certain nombre d'utilisations il est, sinon obiigatoire, tout au moins avantageux de pouvoir disposer 
40 de pigm ents et/ou charges sous la forme de dispersions aqueuses. commun6ment appel6es 'slurries', pr6sentant des 
mati^res sdches ("1^.8.') variables, gdndratement supdrieures d 20-25%. par exemple de rordre de 35 & 70% pour 
ceiles destinies au couchage du papier. 

[0009] Les avantages et inconv^nients respectifs des slurries et des formes stehes de pigments sont repris en page 
72 de rouvrage prteitd 'Pigments lor paper*. En regard des formes stehes, les dispersions aqueuses permettent 
4S gdndralement d^dliorer les operations industriefles de dosage, transport et mdlange. Elles pennettent dgalsment 
aux utillsateurs un gain de temps appreciable, notamment lorsqu'elles se pr6sentent sous la forme de produits prdts 

^ I'emploi. 

[0010] Ces slunies constituent egaiement fun des nrK>yens pemnettant dapporter tout ou partie de I'eau obligatoirement 
ndcessaire k la coristitution, h la reactivity et h revolution souhaitees du milieu d^applicatlon dans iequel pigment(s) et/ou 

so charge(s) sont introduits (par exemple une sauce de couchage du papier), meme si ulterieurement Iadite eau est eiiminee 
de maniere plus ou moins complete au niveau du produit fini (par exemple papier couche seche). 
[0011] La preparation, le stockage, la manipulation et I'utilisation de dispersnns de pigments ou charges posent 
ceperidant des probiemes techniques et economk^ues. En premier lieu, robtentkxi puis la conservation de dispersions 
homogenes et stables necessitent la mise en oeuvre de moyens mecaniques (agitateurs industrials) et chimiques 

ss (agents dispersants, biocides) qui augmentent le prix de revient de ces compositions. Oi; industriellement, ces moyens 
sont obligatoires sauf d risquer dalterer signiflcativement les proprietes, notamment optiques. du produit fini (papier, 
peinture, etc..) . 

[0012] Les agents dispersants communement empksyes sont de nature polyanionique tels que les sels d'acides 
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polyphosphoriques ou pofyacryliques. Cependant, les polyphosphates sont susceptibles da prdcipiter, et done de de- 
venir inefficaces, en quelques jouf a, notamment braque le alockage de la dispersion se fait 6 terv^rature relativement 
dievde ou ^ pH fortement alcalin. En outre, le taux d'introduction optima) d'un dispersant dans un slurry est difficile k 
determiner de manidre rapide et fiable. En particulter, le surdosage d'un agent dispersant peut rdsulter en Taugmen- 
s tation inddsirable de la viscosity d'un slurry. De plus, dans certalnes appllcatior^, le dispersant contenu dans un slurry 
de viscosity acceptable peut augmenter d^avorabiement la viscosity du milieu d'appiication final, par exemple una 
composition de couchage du papier d base d'agents llants anioniques. 

[0013] La dispersibilite et I'aptitude au broyage cf un pigment comme le dioxyde de titane peuvent dtre am6lior6es 
ou contri&l6e$ par surfa^ge avec de nombreux composds min^ux ou organiques, hydrophiies ou hydrophobes, 

10 comme ddcrft dans las ouvrages prdcltfe •Pigments for paper* (pages 163 - 165) et "ULMANN^ ENCYCLOPEDIA 
CHEMISTRY" (pages 279. 282 - Vol A20). Parmi ces composds sont citds les potym^res d'alcoots, les amines et las 
acides organiques qui sont connus par ailleurs comme agents de mouture du ciment. Le brevet FR 2. 146.484 divulgue 
^galement fa possibility de disperser directement du dioxyde de titane fittrd /dSshydrate avec des agents tels que dss 
pdyols (2-amino-2 6thyl 1 -propanol, sorbitol, mannitol), de ia tridthanolamine ou des polycarlxjxylates. en vue de son 

'5 utilisation dans les pelntures. II rdsulte cependant de la lecture de ce brevet que a) pour Stre eftkiaces ces agents 
doivent 6tre introduits dans des proportions trte prtetses , i.e entre 0,3 et 0,75% en poids de pigment sec, et b) ces 
agents n'empdchent aucunement que les dispersions de dioxyde de titane obtenues n'dvoluent ddfavorablement au 
stocl(age. la viscosity descfites dispersions augmentantde 29%d 227% en une semaine, conrme il results des donndes 
du tableau I de ce brevet. 

^ [0014] Un autre inconvenient des dispersions aqueuses de pignr^t(s) et/ou charge(s) reside dans le surcout dner- 
g6tjque \\6 au transport puis k I'dlimination de I'eau qu'elles contiennent. II est done g6n6ralement recherch6 de pouvoir 
en augmenter la matifere s6che (MS). Par ailleurs, des slurries de hautes MS sont souhail6s pour augmenter la pro- 
ductivity de certaines installaticxis industrielles comme les coucheuses de papier. 

[0015] Cependant. I'augmentation de la concentration d'un slurry est souvent Iimit6e voire impossible du tait des 
25 phdrtom^es induits cfaugmenlation de la viscositd et/ou de I'aptttude d la dilatance, phenom^nes pouvant jouer trds 
ddfavorablennent sur les caractdristiques rhtologiques, en particulier la pompabiiite, du slurry. 
[0016] Oeplus, beaucoupde pigments prdsentent une forte propensiondsdcher sur les parois des cuvesdestockage 
des slurries et d y former des ddpdts inddsiiabies, notamment propices d la prolifdralion microbienne. Une telle proli- 
feration peut limiter tr6s fortement les possbilit6s d'utilisation des pigments nnais Sgalement des produtts finis les 
30 contenant, comme ddcrit dans I'article Intituld 'Microbiological Control of Pigments and Fillers in Paper Industry" publl6 
dans The fondamentals of Papermaking material". Volume 2. pp 955 - 993, C.F. BAKER. II rdsulte de ce qui prdc6de 
qu'il existait un besoin de disposer de dispersions aqueuses de pigment(s) et/ou charge(s) qui prdsentent 
simultandment : 



3S - une bonne stability ittdologique au stockage, 

- une bonne stabilitd microbiolcgique au stockage, 

- une faible aptitude k former des ddpOts dans les enceintes de prdparatkxi / stockage, transport, notamment aprds 
stockage, 

- une faible aptitude d la dilatance et une bonne pompabilitd, notamment aprds stockage, et ce. tout en etant sus- 
^ ceptibios de presenter, si besoin, des MS dlevdes, y compris supdrieures ^ celles utilisdes dans la piatk^ue indus- 

trielle actuelle. 

[0017] Et la Socidtd Demanderesse a trouve, aprte de nombreuses rechenches, qi/un tel rdsultat pouvait dtre obtenu 
dte lors que les disperskins en question vdrifiaient un certain nombre de caractdristlques dans leurs composition et 
45 rhdologie, lesdites caract6ristk:|ues dtant lides k \a mise en oeuvre. en tant qu'adjuvant, de compositkxts saccharidiquss 
particulieres. 

[0018] De mani^re plus prdcrse. la presents invention a pour objet une dispersion aqueuse de pi^ent(s) et/ou 
charge(s) caract6ris6e en ce qu'elle a) comprend une composition saccharidtque contenant au moins 30% en poids 
d'un saccharide choisi parmi les monosaccharides hydrog^nes. les disaccharides hydrogSnes et les nr^ianges quel- 

so conques d'au moins deux queloonques de ces produits, ce pourcentage 6tant exprimd en pokJs sec par rapport au 
pokis sec de fensemble des saccharkJes (mono-, di-, tri-, oligo et polysaccharkJes) hydrogdnds, contenu dans ladite 
compositkjn, b) prdsente une viscositd BrookfieU mesurde d 20<'C et 6l 20 tours/minute, comprise entre 100 et 4000 
mPa.s. de prSfdrence comprise entre 200 et 3000 mPas, et c) un Indice d'instablllt6 de viscosity, mesurd seion un 
test A, infyrieur ^ 35 %, de pryfyrence ^ 32 %. 

55 [0019] Ce test A permet d'yvaluer la stability rhyotogique au stockage de la dispersion. II consiste d mesurer. ^ un 
moment donny et notamment d^s apr^s sa pryparation, la viscosity Brookfield d'une dispersbn et ce, d 20°C et d 20 
tours/minute puis k la remesurer, dans les mdmes conditions, 7 jours plus tard, aprys stocka^ dans des pots de verre 
de 300ml hemrjytiquement fermys. conservys6 20-22*C environ et dont le contenu est agity manuellement juste avant 
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toute mesure de visoosttd. 

[0020] L'indice de stability, expiimd en %, est donnd par la formule (BVf-BVi) / BVi, oCi BVi = viscosit6 initiale do la 
dispersion et BVf = viscositd de la m§me tfispersion, mesurde 7 purs aprte la mesure de BVi. 
[0021] Seton une premidre variante, la composition saccharidlque contenue dans la dispersion de pigment(s) et/ou 
s charge(s) sebn I'invention comprend au moins 60%, do pr6f6rence au nrKxns 70% et en partlculier au moins 75%, en 
poids d'un saccharide hydrogdnd choisi parmi le sorbitol, le mannitot, le xylitol, i'arabitoi, fiditol, Fdrythritol, ie maltitol, 
le lactitol. le glucosido-1-6 mannitol, I'isomaltitol. le cellobiitol et les mdianges quelcorvfues tfau moins deux quelcon- 
quee de ces produits, ces pourcentages dtant exprimte comme prdcisd ci-avant 

[0022] 1 1 a ddjd etd ddcrit, dans le brevet EP 106.763 au nom de la Demanderesse. rutllisatlon de tels saccharides 
10 hydrogdnds pour fluidifier k un certain niveau (environ 4.2 d 8.8 Pa s) des sauces de oouchage de viscosftds initiates 
trte dievdes (1 3,5 Pa.s. par exemple) dont le systdme liant associe amidon non ddpolymSrisd et latex. Cependant. ce 
document ne s'int6resse aucunement aux slurries de pigment(s) ^ proprement parter. a fortiofi aux effets dventueis 
que pourrait procurer tel ou tel saccharide hydrogSnd au niveau des caract6ristiques de stabilrtd au stockage de ces 
slurries, notamment en termes de rh6ologie, de contamination microbienne ou do formation de d6p6ts sur les parois 
IS des enceintes de stockage. Ceci. d'autant que ce brevet dSmonlre rintdr§t d'introduire tout sucre hydrogdn6 au niveau 
de r6tape finale de preparation d*une sauce da couchage, i. a dans un milieu hautement viscosifid ou les pigments sont 
ddj^ mis en prteence intimede Famidon et du latex, milieu qui est utiiisd quasi-extemporandment pour le traltement 
du papier 

[0023] Plus rdcamment. le brevet US 5.618.342 a prdoonisd rutllisatlon de poiyols tete que glycerol, sortMtol, poly- 
20 ethyl&ne / polypropylene glycols, et potyvlnylpirrolidone, comme agents humectants de preparations k tree hautes MS 
(90% environ selon les exemples) k base de pigments trds particuliers, i.e des silicates ^cailieux surfaces par des 
oxydes m6taliiques. Ce brevet lequel n'exemplifie que le glycerol connme humectant. souKgne cependant I'obtigation 
de mettre en oeuvre un agent conservateur (sortsate de potassium, ester de PHB) pour que ces preparations de pig- 
ments soient veritablement redlspersables et done utilisables industriellement. 
^ [0024] Or. de faQon surprenante et Inattendue. la Socidte Demanderesse a non seulement trouv6 que, dans le but 
recherche par la presente Invention, des mono- ou disaccharides hydrogenes etatent plus performants que le glycerol 
mais egalement que la substitution, d un degre signrficaiif. d'un monosaccharide hydrogene par un disaccharide hy- 
drogene n'atterait que peu, voire ameiiorait (en le diminuant) Tindice dlnstabiliie de viscoeite du slurry ainsi adjuvante. 
Or, il etait logique de penser que Taugmentation du poids moieculaire cf un adjuvant augmente tant la viscosite intrin- 
30 seque que I'instabilite au stockage d'un slurry. 

[0025] En suite de quoi, sekm une variante de la dispersion sekxi i'invention, cette dernidre comprend une compo- 
sition saccharidique qui contient : 

- de 0,5 k 100%, de preference de 5 ^ 100% et nol^ment de 10 & 90%. en poids de maltitol, et 
3S - de0d99,5%, de preference de 0^95% etnotamrnentde 10 a 90%. en poids de sorbitol etA)udern»mitoL 

[0026] De manidre generate, la composition eaccharidique peut etre utiliseo eous forme liquide, pSteuee ou aolide 
en vue de la preparation de ta dispersion selon I'invention. Elle peut notarrunent etre utilises sous fonne de sirops de 
MS quekxmques, par exemple de 20 60% de MS. En fonction de I'eau qu'eile contient, la composition saccharidique 

40 peut, ou non, apporter directement toute I'eau necessalre k la preparation de la disperskm. 

[0027] Cette preparation peut done se faire par melange de la composition saccharklique et des pigments et/ou 
charges, en presence ou non d'eau 'exogeneV i.e d'eau non apportee par ladite composition. De preference, cette 
preparation se fait en presence, entre autres, d'agents cSspersants anioniques tels que ceux precites ou, par exemple, 
de saccharides non hydrogenee ou hydnogenes tele que l*hydrolysat d^klon POLYSORB'^ 70/12/1 2 et oxydea. par 

45 exemple sekxi run des procedes decrits dans les brevets EP 780.399, EP 798.310 ou WO 97/20860. 

[0028] L'utilisatnn nouveDe de saccharides, hydrogenes ou non, oxydes comme agents dispersants de compositions 
de pigment(s) et/ou charge(s) fait d'ailleurs partie de la presente inventksn. 

[0029] Les pigments et charges utilisables sekxi rinvenUon incluent les produits cites precedemment et ceux decrits 
dans au moins I'un des documents de Tart anterieur references ci-avant. 
so [0030] Se]on une variante de la dispersbn aqueuse de pigment(s) et/ou chargs(s) selon I'inventkxi, celie-ci contient 
de 0,2 el 5%. de preference de 0,5 ^ 4% , et notamment de 1 d 3% de compositkjn saccharidk^ue telle que decrite, cee 
pourcentages etant exprimes en poids sec de composition saccharMique par rapport au poids sec de pigment(s} et 
charge(8) comenu dans ladite dispersion. Des taux d*intrQduction de 1 .3 d 2,5% environ sont partkiulierement avan- 
tageux. 

ss [0031] La MS des slurries n'est pas un parametre iimitatif de llnventbn. I^une manidre generate, cette MS est su- 

perieure k 50% et int^rieure k 90%. 

[0032] La Soci^te Demanderesse a trouve que des disperskms aqueuses de pigment(s) et/ou charge (s) particulie- 
rement avantageuses presentent a) une MS comprise entre 55 et 88%, de preference entre 65 et 85% et b) un indue 
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cf instability de viscositd, mesur6 comme ddcrit ci-avant, infSrieur k 30%. 

[0033] Cependant, pour certainas applicationa tetles que lea applications de papelerie de masse, la MS dea aiurrieo 
peut dtre infdrieure d 35 % et par exemple dtra comprise antre 20 at 30 % environ. 

[0034] En outre, le pH des slurries peut se situerdans une large gamme de pH, par exemple entre 5,0 et 11 ,0 environ 
s et notamment ^tre 6,5 et 10,5 environ. 

[0035] En vue de leur application, en particulier, dans le couchage du papier, ces dispersions peuvent notamment 
presenter a) une MS comprise entre 72 et 80%, b) une viscosity Brookfieb (20"C, 20 t/mn) comprise entre 200 et 1 500 
mPa.s et c) un pH compris entre 6,5 et 10,5 environ, notamment entre 8,0 et 10,0 environ. 

[0036] Comme exempliftd par ailleurs, ces dispersions peuvent en outre dtre caractdrisdes par le fait qu'ellee oon- 
10 tiennent dgalement un polyol non saocharidique, en particufier du glycerol, celui-ct ayant 6td apportd simultandment 
ou non k la composition saocharidique. 

[0037] Par ailleurs et comme 6galement exemplifi6 ciaprte, la Demanderesse a trouv6 qu'il pouvait Stre particuli6- 
rement d'int^rdt de preparer la dispersion aqueuse selon ('invention en introdutsant les pigments k un stade final ou 
tout au moins k un milieu contenant ddjd lacc^posltion saccharidique, notamment k base de saccharides hydrogdnds. 

'5 De manifere surprenante, cette fa^ de laire permst d'au^Denter encore Fefficacitd de ladite composition. 

[0038] La prdsente invention a done dgaiement pour objet un prooddd de preparation <f una diepar&ion aquouee da 
pigment (s) et/ou charg6(s) caractdrisd en ce qu'il comprend une dtape au oours de laquella tout ou partie de la quantity 
de pigment(s) et/^ou charge(s) est introduite au sein d'un milieu constitud, en tout ou partie, d'une composition saccha- 
ridique telle que dterite ci-avant 

^ [0039] Les dispersions selon I'invention constituent de nouveaux produrts qui, de par leurs caractdristiquas rhteio- 
giques et de stabiiitd sont avantageusement applicables dans les industries du papier, des peintures et vemis, des 
encres, des adh6slts, des maiiferes textiles et autres Industries cities pr6c6demment. 

[0040] Le concept gdn^ral de la prdsente inv^tion repose ^galement sur rutilisation d'une conpoGitlon eacchandi- 
que telle que dtorite pour amdliorer la stabilitd au stockage, en particulier la stability rh6ologique, etAou le caract^re 
25 autonettoyant cf une dispersion aqueuse de pigment(s) et/ou de charge(8). 

[0041] La prdsente invention va dtre dterite de fa^on encore plus ddlaillte £i Faide des exemples qui suivent et qui 
ne sont aucunement lOTtitattfs. 

EXEMPLE 1 

$0 

[0042] On prepare des dispersions de kaolin de type 'KAOFINE 90' dans une enceinte en acier Inoxydable d'une 
capacity de 2 litres, 6quip^e d'un moteur muni d'une tuitine d6f)oculeuse de 65mm de diam^tre et tournant k 1400 
toursAminute. Chaque dispersion se fait par mise en oeuvre successive, dans de i'eau, des produits suivants : 

3S - 0, 1 % de dispersant "POLYSEL S' (en poids sec/poids sec de pigment). 

- soude d 100 g/l en quantltd suffisanle pour que le milieu final pr^eente un pH d'environ 6,5 d 9.0, 

- 1 ,5%. en pokte sec/poids sec de pigment, de Tune ou llautre des compositions saccharidiques AkO ddcrites ci- 
aprte, et 

- de "KAORNE 90" en quantity suffisante pour que la matidre s6che (MS) des cfisperstons soit de 72%. 

40 

[0043] Les Gompoeitlons S£kccharidk:|ues A ft D utiiisdes conformdment d I'invention et F et G non conformes k I'in- 
vention. consistent respsctivement en : 

A = mdlange* contenant environ 98,5% (sec^ec) de sorbitol, 0,6% (sec/sec) de mannitol et 0,2% (sec/sec) de 
4S maltitol, 

B = melange* contenant environ 71 ,5% de sorbitol, 1% de mannitol et 13% de maltitol, 
C = mdlange* contenant environ 2% de sorbitol. 0,5% de mannitol et 74% de maltitol, 
D = nr^ltitol poudre, 

F = melange* contenant environ 1 0% de sorbitol, 10,5% de mannitol et 5% de maltitol, 
so G = mdlange* contenant environ 1 % de sorbiiot et 6% de nfialtitol. 

[0044] * La matidrs sdche (M.S.) de ces melanges est constitute en outre de tri-, oligo- et/ou polysaccharides hy- 
drogdnds. La MS de ces mdlanges se situe entre 70 et 80%. 

[0045] Les compositions obtenues sont dispersdes pendant 30 minutes k Taide de la turbine ddfloculeuse pr^citds. 
55 [0046] Au temps Ti, i.e d&s apr6s turbinage, on mesure la viscosit6 Brookfield (VBi en mPa.s), k 20'*C et 20t/mn, de 
chaque dispersion ainsi que d'une dispersion t6moin T ne contenant aucune compoeitton saccharidique. On regarde 
§galement k i'akJe d'un viscosimfetre k haut cisaillement de type "HERCULES DV-10" 6qu}p6 d'une broche A, le seuil 
de dilatance SOi, l.e la Vitesse maximaie (200, 300. 400 ou 500 t/mn) pour laquelle la dispersion ne prdsente pas ds 
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phdnom^e de dilatance. On mesure la viscosity HERCULES (VHi en mPa.s) de la dispersion d cette Vitesse. Au 
terras T^, i.e 7 joura aprha Tl, on re-mesure la visoositd Brookfield (VBf), le aeuil do dilatance (SDf) et la viaoosit6 
HERCULES au seuil de dilatance (VHf) de chacune das dispersions. A partir des valours VBi et VBf, on calcule I'indice 
d'instabilitd de visoositd (INST en %) comme indiqud pr6c6derrvnent 
5 [0047] Les rdsuttats obtenus son! repris ct^ds : 
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IS 



DISPERSION 


T 


A 


B 


C 


D 


F 


G 


VBi(mPa.s) 


1500 


1250 


1250 


1300 


1300 


1250 


1650 


SDi{t/mn) 


500 


500 


500 


400 


400 


400 


400 


VHi (nnPa.s) 


46.2 


41,6 


42,4 


43.9 


45.3 


44.7 


56.3 


VBf (mPa.s) 


1950 


1600 


1450 


1700 


1700 


1700 


2250 


SDf (t/mn) 


200 


300 


300 


300 


300 


200 


200 


VHf (mPa.s) 


74.9 


57.5 


57,3 


78.3 


78.9 


84 


108 


INST (%) 


30 


28 


24 


30 


30 


36 


36 



[0046] It ressoft de ces rdsuttats que les dispersions contenant les compositions sacchartdiques AkD prdsentent 
k la fois une stability de viscositd am&\\or6e et una aptitude ^ la ditatarK^ aprte stockage dimlnude. en regard de la 
dispersion tSmoin T. Par contre, les dispersions contenant les compositions F et G, non conformes d {'invention, pr6- 
sentent une stability de viscositd inf drieure k celle de la dispersion T et une aptitude d ia dilatance aprte stockage au 
mohs aussi ddvetoppde. Ces rdsultais montfent rintdrdt. qui ne pouvait dtre soupQonnd, d'utiflsef des compositions 
saccharidlques contenant au moins 30% de morK>- et/ou disaccharides hydrogdnds pour amdUorer la etabilltd au atoc- 
kage de dispersksns aqueuses de pigments. 

(0049] De faQon eurprenante. la pr^ence significative d'un disaccharlde (maltitol) dans ces compositions non seu- 
^ lement ne ddtdrkxe pas significativement cette stability au stockage en regard d'une compositksn oonstitude essen- 
tiellement de monosaccharide (sorbiloktf compositkyi A) mais de plus est apte gi am6lx>rer encore cette stabilitd (cf 
composition B). 

[0050] D'autres dtudes ont 6galement montrd que, apr&s 4 jours de stockage d 20 ou 25"C par exemple, les dlsper- 
^ sions de pigment seton f invention : 

- ne pr^sentaient pas une aptitude plus prononcte que la dispersion tdmoin T k 6tre contaminables par des mi- 
croorganismes (germes a6robtes m^sophiles, germes anadrobies, ievures et moisissures notamment), 
presentaient une chute de pH non 8Up6r1sure k celle du tdmoh et un jaunissement infdrieur 

ne presentaient pas de propensk)n partculi^re h la d6cantation ou la s6paration de phase, 
laissaient, en regard de la disperskxi tdmoin , beauooup moins de d^pdts sur les parois des enceintes de stockage. 
La vktange, le nettoyage et la ringage de oee encmntes eont done tf^utant facilitds de par lea remarquabloe pro- 
pridtds autonettoyantes des dispersksns sekxi I'iwsntion. 

[0051] Ces dl6ments constituent des avantages industrieis inddniables et d Want moins prdvisibles que ies disper- 
^ sions sekx\ I'invention contiennent. de mani6re caraddristque, des substances (saccharides) qui, par nature, ne peu- 
vent, a priori, que faclliter la fomriation de ddpdte entartrant propices d favoriser la contamination microbienne et k 
entraver tes operatnns de nettoyage. 

EXEMPLE 2 

4S 

[0052] Dans le cadre d^utres essais, tes melanges suivants ont 616 testds en tant qu'ddjuvants de dispersions aqueu- 
ses de 'KAOFINE 90' & 72% de MS. 

melange 1 : melange h 97% de MS k base de 30% de glycerol + 70% d'une composition saccharkiique contenant 
^ notamment 87% de sorbitol. 8% de mannitol et 3% de maltitol. 

- melange 2 : mdlange k 92% de MS d base de 25% de glyc6rol et 75% d'une compositnn saccharklique contenant 
notamment 3% de sorbitol et 54% de maltitoi. 

[0063] Le mdtange 2 s'est rdvdid aussi perfonmant qu*un adjuvant constitud totalement de giycdrol. Le mdlange 1 
^ s'est rdvdid confdrer une aptitude h ia dilatance infdrieure d celle du glycerol et dquivaiente k un adjuvant oonstltud 
de ia composition 8 prdcitde. 
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EXEMPLE 3 



[0054] On a 6tudid feff at da rincorporation de 0,3 2i1 ,5% de la composition saocharidiqua B ddcrite chavant dans 
chacune des di^rsions de pigmenl(s) ci-apr6s : 

5 

- dispersion 1 : dispersion d 68% de MS de kaolin dSlamind de type "KAOWHITE S", 

- dispersion 2 : dispersion & 68% de MS d'argtle type 'SPS English China Ctay", 

- dispersion 3 : dispersion k 72% de MS de kaolin 'KAOFINE 90', 

- dispersion 4 : dispersion k 75% de MS de cartionate de calcium "HYDROCARB HC 90'. 

10 . disperston 5 : dispersion & 75,2% de MS d^jn mdlange GQMO de cart)Qnate de calcium ('HYDROCARB HC 90") 
8t de kaolin ('AMAZON eB"). 



[0056] Pour ces essais, la compoeition saccharidique a 6X6 mise en oeuvre dans I'eau aprto I'agent disperssnt 
('POLYSEL S*) at les pigments, le mdlange resultant 6ianl redispersd pendant 5 mn. 

IS [0056] Ces essais ont globalement montrd I*int6r£t de la compositkin saccharidk^ue B pour diminuer et stabiliser la 
viscosity de slurries de pigments de caract6ristiques trte cfiffdrentes tant en temtes de MS, de visoositd que de nature 
de pigment. II est notamment apparu qu'une telle oompositkm dtaft partKuli^rement d'intdrdt pour fobtentton, souhaltde 
dans de nombreuses applications industrieOes, de dispersnns prSsemtant simultan6ment une bonne stabilit6 de vis- 
cosity et une haute MS, se situant en partteulier entre 72 et 80%. Dans cette perspective, des taux d'introductton en 

so compoeition B eupfirieurs ou dgaux ^ 1 ,3% se sont montr6s paitrcull^foment avantageux. 

[0057] Dar^s un autre essai, on a r6alis6 des disperskxis telles que les dispersions 1 & 3 pr6cft6es mais en introduisant 
la totality de la composition saccharidique B avant de nr^eltre en oeuvre les pigments, le m6lange r6sultant dtant dis- 
perse perxiant 30 minutes. Curieusement, cette fa9on de faire a penmis de diminuer erxxra la viscosity des slurries 
ce qui penmet d'envisager d'augmenter encore, si besoin. la MS de telles dispersions. 

25 

EXEMPLE 4 



[0058] Dans cet essai, on a dfudid les effets de diffdrentes composilions saccharkiiquee comme agents de stabili- 
sation de viscosity et/ou agents dispersants d'un slurry de cartxxiate de caelum ne contenant inttialement aucun 
30 adjuvant, pr^sentant une MS de 26%, une viscosity Brookfiekl apr&s preparation de 600 mPa.s et une viscosM apr&s 
stockage de 24 heures, de 900 mPa.s soit une augmentation de viscosite de 50%. 

[0059] 1 1 apparaTt que la mise en oeuvre de 1 % de compositkxi saccharklkiue B prdcitde permst, d viscosity initials 
k peu pr6s dgale (550 mPa.s), non seulement d'augmenter la MS (29,5%) mals dgalement la stability au stockage 
(au^entatkxi de viscositd aprte 24 H : 18.2% seulement) de la disperskxi. II en est de mdme d'une composition 

35 saccharidique k 70% de MS de soibitol borate qui, d viscositd dgale (600 mPa.s) permet d'augmenter encore plus 
signiflcativemont la MS (39%) et lastabilitd au stockage (augmentatkxido viscosit6 : 8,3% seulement) de la dispersion. 
[0060] En outre, et de manidre surprenante. la compositkxi saccharkJtque F prdcttee, k)r8qu'elle subit un traitement 
d'oxydation tel que celui d6crit dam le brevet WO 97/20860, permet d'augmenter encore la MS (46,8% ot la etabilitd 
au stockage (aucune augmentatkxi de vtscositd aprds 24 heures) de la dispersion. En suite de quol, un tel saccharide 

40 Dxydd se oomporte comme un veritable agent dispersant, apte k se substituer, en tout ou partie, k un agent dispersant 
classk)ue comnna un potyaciyiats. 



Revendieations 

45 

1 . Disperskxi aqueuse de prgment(s) et/ou charge(s) car&cterisde en ce qu*elle : 

a) comprend une compositkxi saccharidique contenant au moins 30% en pads d'un ssKicharide choisi pamni 
les monosaccharides hydrogenes, les disaccharides hydrogenes, et les melanges quetconques d'au moins 

50 deux quefconques de ces produits, ce pourceniage etantt exprime en pokls sec par lapport au pokte sec de 

i'ensamble des saccharides hydrogenes oontenusdans Ladite compositkxi. 

b) presente une viscosite Brookfiekl, mesur6e k 20*C et a 20 t/mn. comprise entre 100 et 4 000 mPa.s. de 
preference comprise entre 200 et 3 000 mPa.s et 

c) presente un indice cfinstabiiite de viscosite. mesure selon un test A, inferieur k 35%, de preference inferieur 
£5 ^32%. 

2. Disperskxi sekxi la revendication 1 caractertsea en ce que la composition saccharidque contient au moins 60%, 
de preference au moins 70% et encore plus pref 6rentiellement au nxxns 75%, en poMs d'un saccharUe choisi 



7 



EP0 9S0 697A1 



parmi le sorbitol, ie mannrtol, le xylitot, rarabitol. I'tditot, i'drythritot, te maititol. I0 taclttol, le glucosido-1-6 mannitd, 
I'isomaltitol, le cellobiilol et les melanges quelconquds d^u moins daux quelconques da oea produita. 

3. Dispersion selon la revendication 2 caractSris^ en ce que la composition saccharidique contient : 

5 

- de 0.5 h 1 00%, de pr^f^rence de 5 a 1 00% et encore plus prSf^rentiellenient de 10 ^ 90% en poids de maititol et, 

- de 0 d 99, 5%, de pr6f6rence de 0 d 95% et encore plus prdfdrentiellement de 10 d 90% en poids de soibitol 
et/ou de mannitol. 

10 4. Dispersion selon Tune quelconque das revendications 1 a 3 caiact6risde en ce qi/elle contient de 0.2 k S%, de 
prdfdrence de 0,5% k 4% et encore plus prdMrentieflement de 1 d 3%. de oompCGition saccharidique, ces pour- 
cantages 6tant exprjm6s en poids sec de composition saccharidique par rapport au poids sec de pigment(s) et 
chargo(s) contenu dans la dispersion. 

5. Dispersion selon I'une quelconque des revendications 1^4 caract^risde en ce qu'etle pr^sente : 

a) une matldre sdche (MS) comprise entre 55 et 88%. da prdfdrence comprise entre 65 et 85% et 

b) un indice d^nstabilitd de viscosrtd infdrieur k 30%. 

^ 6. Dispersion selon la revendication 5 caractdrisde en ce qu'elle prdsente : 

a) une MS comprise entre 72 et 80%. 

b) une viscositd Bnookfietd, mesur^e k 2QPC et k 20 t/mn, comprise entre 200 et 1500 mPa.s et 

c) un pH comprts entre 6,5 et 10,5, de pr6f6rence entre 8,0 et 10.0. 

2S 

7. Dispersion selon rune des revendicalions 1 k 6 caractdris^e en ce qu'elle contient §gaiement un potyol non sac- 
charidique, en particulier du glycerol, celui-ci ayant 6t6 apportd simuttandmeni ou non £1 la composition sacchari- 
dique. 

30 a Utilisation de saccharides, hydrogdnds ou ran, oxydds comma agents dispersants de composilions de pigmenft(s) 
et/ou charge(s) . 

0. Procddd de proration d'une dispersion aqueuse de pigment(s) et/ou charge(s) caract6ris6 en ce qu'il comprend 
une dtape au cours de taquelle tout ou partie da la quantity de pigment(6} et/ou charge(6) est introduite au sein 
35 cfun milieu constrtud, en tout ou partie, d'une composition saccharidique comenant au moins 30% en poids tfun 
saccharide choisi parmi les monosaccharides hydrogdnds. ies disaccharides hydrog^ds et lee mdlanges quel- 
conques d'au moins deux quelconques de ces produits, ce pourcentage dtant exprimd en poids sec par rapport 
h I'ensemble des saccharides hydrogSnds contenus dans ladite composition. 

^ 10. Utilisation d'une dispersion de pigment(s) et/ou de charge(s) selon I'une des revendications 1 ^ 8 ou obtenue selon 
la revendication 9 dans las irx^tries du papier, des peintures et vemts, des encres, des adhdsifs, des detergents, 
des matidres textiles et cuirs. des matidres plastiques et caoutchoucs, des films, des cdramiques et emaux, des 
matdriaux de construction et des matidres cosm^tiques. 
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